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(54) TiUe: SINTERED SILICON CARBIDE BODIES WITH OPTIMISED TRIBOLOGICAL PROPERTIES FOR THE SLIDE 
AND SEALING SURFACES THEREOF 

(54) Bezeichnung: GESINTERTE SILICIUMCARBIDKORPER MTT OPTIMIERTEN TRIBOLOGISCHEN EIGENSCHAFTEN 
IHRER GLEIT- BEZIEHUNGSWEISE DICHTFLACHEN 
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(57) Abstract: The material silicon carbide possesses not just extraordinarily good thermal, chemical and mechanical properties, as 
a result of an adjustable porosity it is also possible to apply the material in conditions with difficult tribological relationships. As 
the porosity influences not only the firiction between two worlqrieces, but also the rigidity of a material, a careful selection of pore 
diameter, number of pores per unit volume of material and the distribution of the pores in the material is necessary. According to 
the invention, with a porosity of the sintered silicon carbide body of 2 to 12 vol. %, comprised of non-communicating closed pores, 
W evenly distributed in the material, the pores are spherical and have a nominal diameter of firom 10 ^m to 48 ^m. 
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(57) Zusammeiifassiiiig: Der Werkstoff Siliciumcarbid hat nicht nur auBergewQhnlich gute theraiische, chemische und mechani- 
sche Eigenschaften. Aufgrand einer einstellbaien Porositat ist es zusatzlich mSglich, den Werkstoff dort einzusetzen. wo schwierige 
tribologische VerhUltnisse herrschen. Weil die PorositMt nicht nur auf die Reibung zwischen zwei Werkstticken Einfluss hat, sondem 
auch auf die Festigkeit eines Werkstoffs, ist eine sorgfaltige Auswahl der Porendurchmesser, der Anzahl der Poren pro Volumenein- 
heit des Werkstoffs sowie der Verteilung der Poren im Wericstoff erforderlich.ErfindungsgemaB wild deshalb vorgeschlagen, dass 
bei einer Porositat der gesinterten Siliziumcarbidkorper von 2 bis 12 Vol--%, wobei die Porositat aus nicht zusammenhangenden, 
geschlossenen Poren besteht, die gleichmaBig im Werkstoff der Korper verteilt sind, die Poren kugelformig sind und dass sie einen 
Nenndurchmesser von 10 bis 48 pm aufweisen. 



